
5â                                        ENCYCLOPÉDIE   CHIMIQUE
1° Production du sodium.
Le procédé Netto a en vue de limiter autant que possible la production de carbonate de soude et de faire la réaction à une température assez basse pour permettre remploi de cornues en fonte; enfin, d'opérer la séparation immédiate du sodium produit d'avec le carbonate en formation.
A cet effet, les matières arrivent graduellement et, la décomposition étant instantanée, la fabrication est continue.
Les vapeurs de sodium se produisant à la suite de la chute de la soude sur le charbon incandescent s'échappent au fur et à mesure de leur production, pour se condenser dans une tubulure latérale placée dans le haut de la cornue, tandis que le carbonate de soude formé s'écoule constamment par le bas.
Par ce système, on évite Tébullition mousseuse qui se produit dans les autres procédés où la soude liquide baigne le charbon.
La température de l'opération est le rouge clair et alors les cornues ne sont que faiblement attaquées.
Chaque cornue est enveloppée d'une chemise protectrice en argile.
2° Production de F Aluminium.
Le principe qu'on suivait jusqu'ici consistait à fondre la cryolilhe ou le chlorure double et le sodium mélangés avec du sel marin, comme, fondanl, dans un creuset chauffé à haute température au four à réverbère ou dans dos creusets.
L'AI, était ainsi en grenailles, mélangé à toute la masse et une grande partie du métal était dissous dans les fondants à cause de l'élévation de température pendant que les gouttelettes naissantes, au fur et à mesure de la réduction, traversaient la masse. Lorsqu'on opérait au four à réverbère, ces inconvénients disparaissaient en grande partie, mais la sole, était attaquée.
Le procédé de «l'Alliance » permet la production de l'Ai, instantanément en masse, formant un culot au fond du creuset.
On fond 100 parties de cryolithc avec 30 à 100 parties de. N"aCl dans un creuset réfractaire, au rouge. Quand la matière est liquide, on introduit mi milieu et au bout d'une barre de fer un bloc de sodium représentant 30 parties : la conversion est terminée en quelques minutes.
On renverse le contenu du creuset dans un inouïe en fonte et, après solidification, on détache TAL réuni en un seul bloc.
La limitation de la température et la rapidité de l'opération sont des garanties contre la dissolution du silicium du creuset.
La réaction a lieu de la façon suivante : le sodium se volatilise peu à peu et ses vapeurs réduisent la cryolithe par suite du bouillonnement violent du bain. La température étant bien supérieure à celle de la volatilisation de sodium (qui est de 95 degrés), la réduction est immédiate.té), et, comme il n'y a pas dans le détail de grandes différences avec les calculs de l'Engineering, je me borne à reproduire ceux de W. Anderson.
(1) L'usine de l'Aluminium company, qui exploite le procédé Costner, est située à Oldham station a Olburry, près Birmingham, chemin de fer du Gréât Western. :                                 'a suite de ce travail nous permettra de juger certaines installations existantes d'après les principes que nous venons d'émettre, et nous commencerons immédiatement par la description des procédés en usage.ntes pour établir une loi générale.3     laitons à teneur élevée obtenus à Kroges doivent leur fragilité; il est probable
